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Fig. 1 
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Traces (AI + P + S + V+Zn + As + N + Sn + Pb + Cu + Ce) = 0.31 
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Fig. 2 
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Traces (AI + P + S + V+Zn + As+N + Sn + Pb + Cu + Ce) = 0.32 



WO 2004/042100 



3/8 



PCT/GB2003/004665 

10/53303* 



-> 



4: 



si" » 



"V 



,-5. • 



■J* 



'A 



.-J- -4! 

. ".4 



■< ■■■ . 



# / 3?- '3- / y fy> r h * -.^ .--^ ^ .■>••• 

4 'a 4. V'.'i ^ I.-" 1>- 3 ^ 4 * : w / .. -j t 



* • 1 - «r> . 



04-Dec-Ol 



WD 9.7mm lO.OkV x200 200um 



Fig. 3 
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Traces (AI + P + S + V +Zn + As + N + Sn + Pb + Cu + Ce) = 0.28 
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Fig. 4 
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Traces (AI + P + S + V +Zn + As + N + Sn + Pb + Cu + Ce) = 0.29 
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Fig. 5 




Fig. 6 
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LarsJon-Miller Curves 

; Alloy without hafhia 

Example 1 



100 



s 
s 



I 

W) 

© 



10 



— , „ „ 
— — 1 












































































■^r r 












rt — 








\ 


































































31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 v 



P= T(K) x (Logt + MP) / 1000 



Fig. 7 



WO 2004/042100 

ul ( \ j . _ .. . 

7/8 

100,000hrs creep strength comparison 

Alloy without hafoia 

Example 1 
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Pack-Carburisation Test at 1150C During 200hrs 
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Alloy without hamia and aluminium 
Example 5 
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Fig. 9 



